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(3) Gelkdrper zur percutanen Verabreichung, insbesondere von Medikamenten 

(57) Gelkdrper zur perkutanen Verabreichung, insbesondere 
von Medikamenten. 

Die Erfindung betrifft einen Gelkdrper auf der Basis von 
Acrylsaure zur Verabreichung, insbesondere von Medika- 
menten, uber die Haut eines Saugetieres, vor allem bet 
Menschen. 

Bekannte Gelkdrper dieser Art weisen nur eine geringe 
Materialdicke auf, verfugen somit nur uber ein geringes 
Absorptionsvermogen und sind in ihrer Anwendung nur auf 
wenige Wirkstoffe begrenzt. AuBerdem ist ihre Herstellung 
sehr aufwendig und kostenintensiv und die Polymerisation 
kann nur unter Inertgas erfolgen. 

Urn diese Nachteile zu beseitigen, wird ein Gelkdrper 
vorgeschlagen, der aus einer unter Normalbedingungen mit 
UV-Licht in situ polymerisierten Reaktionsmischung von in 
einer wa&rig polyolhaltigen Flussigkeit geldsten athylenisch 
ungesattigten Monomeren auf Acrylsaurebasis besteht. Der 
Gelkdrper enthalt weitere Zusatze wie Initiatoren. Coninitia- 
toren, Vernetzer und Polyacrylsaure. 



Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 
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Die Erfindung betrifft einen Gelkdrper auf der Basis 
von Acrylsaure zur Verabreichung, insbesondere von 
Medikamenten, fiber die Haut eines Saugetiers, vor al- 
lem bei Menschen. 

Gelkdrper dieser Art sind bereits bekannt (EP 
0 531 938, EP 0436 203 und EP 0 435 199). Sie bestehen 
z. B. aus 95 Masseteilen 2-Ethylhexylacrylat und 5 Teilen 
Acrylsaure, die in Ethylacetat als Losungsmittel unter 
Inertgas copolymerisiert werden. 

Das Losungsmittel muB in einem nachfolgenden Ver- 
fahrensschritt wieder ausgetrieben werden, um auf ei- 
ner festen Unterlage einen druckadhasiven Film mit 
sehr geringer Dicke (unter 300 um) zu erhalten, der in 
nachfolgenden Verarbeitungsschritten in seine endgfilu- 
ge Anwendungsform uberfuhrt wird. Bedingt durch die 
geringe Materialdicke und das geringe Absorptionsver- 
mdgen des Gelkdrpers ist dessen Anwendung nur auf 
einige wenige Wirkstoffe begrenzt AuBerdem ist das 
Diffusionsverhalten der Wirkstoffe in die Haut und da- 
mit die Deportierung kaum steuerbar. 

Die Herstellung dieser Gele ist sehr aufwendig und 
verursacht hohe Kosten. Die Polymerisationsreaktion 
kann nur unter Inertgas erfolgen. 

Der Erfindung lag die Aufgabe zugrunde, einen Gel- 
kdrper zur percutanen Verabreichung, insbesondere 
von Medikamenten, zu schaffen, der ein hohes Absorp- 
tionsvermdgen besitzt, ohne zusatziiche Hilfsmittel auf 
die Haut aufgeklebt werden kann und wahrend der Ap- 
plikationsdauer eine gute adhasive Wirkung hat. AuBer- 
dem soil der Gelkdrper einfach und kostengunstig groB- 
technisch herstellbar sein. 

ErfindungsgemaB wird die Aufgabe dadurch geldst, 
daB der Gelkdrper aus einer unter Normalbedingungen 
mit UV-Licht in situ polymerisierten Reaktionsmi- 
schung von in einer waBrig-polyolhaltigen Fliissigkeit 
gelosten athylenisch ungesattigten Monomeren auf 
Acrylsaurebasis besteht 

Weitere Ausgestaltungsvarianten sind folgende. 

Die waBrig polyolhaltige Fliissigkeit besteht aus ent- 
ionisiertem Wasser und darin gelosten Polyolen im Ver- 
haltnis 1 : 0,5 bis 1 : 5, wobei in dieser weitere Zusatze 
enthalten sein konnen. 

Die athylenisch ungesattigten Monomere auf Acryl- 
saurebasis sind Acrylsaure und ihre Derivate mit einer 
relativen Molekfilmasse bis zu 320. Die Monomere auf 
Acrylsaurebasis sind mit Hydrochinonmethylether sta- 
bilisiert Bei den weiteren Zusatzen handelt es sich um 
Initiatoren, Coinitiatoren, Vernetzer und Polyacrylsau- 
re. 

Bevorzugterweise besteht die Reaktionsmischung 
aus 

a) 100 Masseteilen athylenisch ungesattigter, stabi- 
lisierter Monomere auf Acrylsaurebasis mit einer 
relativen Molekulmasse von 72 bis 320 

b) 275 bis 600 Masseteilen einer waBrig-polyolhalti- 
gen Flussigkeit aus entionisiertem Wasser und ei- 
nem darin gelosten Polyol im Verhaltnis 1 : 1,5 bis 
1 :3, 

c) 0,1 bis 8 Masseteilen UV-lnitiator, 

d) 12 bis 125 Masseteilen eines sekundaren oder 
tert&ren Amins als Coinitiator, 

e) 2,5 bis 12,5 Masseteilen einer mehrfach ungesat- 
tigten Verbindung als Vernetzer und 

f) 0,2 bis 10 Masseteilen Polyacrylsaure mit einer 
relativen Molekulmasse von 150 000 bis 350 000. 



Als Polyol ist besonders Glycerin geeignet Der Anteil 
des LTV- Initiators betragt vorzugsweise 0,5 bis 5 Masse- 
teile. Als Amin wird Triethanolamin eingesetzt Der An- 
teil des Vernetzers betragt vorzugsweise 4,5 bis 6,5 Mas- 
5 seteile. 

Triethylenglycoldimethacrylat wird als Vernetzer be- 
vorzugt eingesetzt. Die Polyacrylsaure wird insbeson- 
dere in einer Menge von 2 bis 5 Masseteilen zugegeben. 
Der Gelkdrper kann als weitere Zusatze Viskositatsreg- 

io ler, Geruchsbildner, Inhibitoren, Elektrolyte, Bakterio- 
statika, Indikatoren, Farbemittel, Komplexbildner, Puf- 
fer oder Vertraglichkeitsvermittler in einer Gesamt- 
menge bis zu 35 Masseteilen enthalten. 

AuBerdem kann der Gelkorper noch mit textilen Ein- 

15 lagen versehen werden. 

Der erfindungsgemaBe Gelkdrper laBt sich einfach 
und kostengunstig herstellen und hat hervorragende Ei- 
genschaften zur Deponierung und gleichmaBigen Wie- 
derabgabe von Wirkstoffen in der medizinischen An- 

20 wendung. Derartige Wirkstoffe konnen solche sein, die 
direkt auf die Haut wirken, wie beispielsweise Prufsub- 
stanzen zur Beurteilung von Hautreaktionen (Epicutan- 
Test) oder auBerlich agierende Heilmittel, aber auch 
solche, die fiber die Haut und den Blutkreislauf in den 

25 Kdrper gelangen. 

Dazu zahlen Wirkstoffe, die bisher schon auBerlich 
verabreicht wurden, um in nahegelegenen Kdrperregio- 
nen wirksam zu werden — wie zum Beispiel uber Ein- 
reibungen, Salben, Rheumapflaster oder Umschlage — 

30 oder solche, deren Wirksamkeit bei Verabreichung fiber 
den Verdauungstrakt reduziert oder zerstdrt werden 
wiirde. 

Gegenfiber der ebenfalls bekannten Verabreichung 
mittels schleimhautadhSsiverTragerstoffe hat der erfin- 

35 dungsgemaBe Gelkdrper den Vorteil, daB mit der muko- 
adhasiven Applikation verbundene weitere Einschran- 
kungen umgangen werden, wie z. B. Reizungen der 
empfindlichen Schleimhaut, Reaktionen mit dem Spei- 
chel, Wirkstoffverluste durch Abgang in den Verdau- 

40 ungstrakt, versehentliches Verschlucken, Behinderung 
beim Essen und Sprechen, toxische Reaktionen der 
Wirkstoffe bei Aufnahme in den Verdauungstrakt, 
schlechten Eigengeschmack oder -geruch des Wirkstof- 
fes. 

45 Der Gelkorper hat die vorteilhafte Eigenschaft, so- 
wohl trockene als auch die Oblichen waBrigen oder alko- 
holischen Verdfinnungen von Wirkstoffen schnell zu ab- 
sorbieren, um sie bei nachfolgender Applikation wieder 
fiber einen lftngeren Zeitraum durch konzentrationsaus- 

50 gleichende DIffusionsvorgange an die Haut abzugeben. 
Nachtraghch aufgetragene Wirkstoffe bleiben aufgrund 
der Eigenhaftung der Gelkdrperoberflache auf diesem 
kleben. Die Wirkstoffe konnen bereits bei der Herstel- 
lung des Gelkdrpers, aber vor allem auch unmittelbar 

55 vor der Applikation je nach Anwendungsfall durch au- 
Berliches Aufbringen, wir Auftraufeln oder Aufkleben, 
oder mittels Injektion in das Gelkdrperinnere, inkorpo- 
riert werden. In besonderen Fallen ist es auch denkbar, 
Wirkstoffgaben bereits nach Auflegen des Gelkdrpers 

60 auf die Haut fiber die hautabgewandte Seite einzubrin- 
gen oder zu erganzen. Der Gelkdrper in entsprechender 
Hautapplikation wird vom Trager (Patienten) kaum als 
lastig empfunden. 

Der Gelkdrper selbst ist gegenfiber den meisten 

65 Wirkstoffen chemisch inert und behalt aufgrund seiner 
polymeren Netzwerkmatrix seine Konsistenz. Seine 
Adhasivitat zur Haut ist einstellbar, so daB es sowohl 
mdglich ist, ganzlich ohne zusatziiche Hafthilfen auszu- 
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kommen, ais sich auch jedem Hauttyp anzupassen. Sei- 
ne hohe Dauerelastizitat wird weder durch Lagerung 
noch Applikation beeintrachtigt, so da8 ein schlussiger 
Hautkontakt gewahrleistet ist Nach dem muhelosen 
Wiederabziehen von der Haut verbleiben praktisch kei- 5 
ne storenden Ruckstande. 

Die Transparenz des Gelkorpers erlaubt die standige 
Beobachtung der abgedeckten Hautflache, was seine 
Anwendbarkeit auf dem Gebiet provozierter Hautreak- 
tionen begunstigi, bei der das Kontaktallergen ohne 10 
Unterbrechung fur eine festgelegte Kontaktzeit von 
beispielsweise 24 Stunden unter AbschluB (Okklusion) 
auf die Haut wirken soil. Seine bis auf wenige Ausnah- 
men nachgewiesene eigene Hautneutralitat schlieBt 
verfalschende, vom Gelkorper selbst verursachte Hau- 15 
treaktionen nahezu aus. 

Kurz nach dern Aufiegen des Gelkorpers auf die Haut 
stellt sich ein Feuchtigkeitsgleichgewicht mit der Haut 
ein, welches die Wirkstoff abgabe einleitet. 

Der eigentliche Gelkorper mit seiner adhasiven 20 
Oberfiache ist in sich homogen, wobei das Einbetten 
beispielsweise textiler Einlagen oder ein fur die Anwen- 
dung giinstiges Aufbringen auf feste Unterlagen mog- 
lich sind. 

Die Hersteilung erfolgt, insbesondere eingebunden in 25 
eine Bandfertigung, durch Substanzpolymerisation ei- 
ner waBrig-polyolhaltigen fliissigen Reaktionsmischung 
auf Basis athylenisch ungesattigter Monomere, initiiert 
durch UV-Bestrahlung ohne AusschluB von Luftsauer- 
stoff. Je nach Anwendung sind verschiedene Ausfiihrun- 30 
gen denkbar. So kann zur Steuerung der Diffusionsge- 
schwindigkeit die Schichtdicke zwischen 0,3 und 10 mm 
variiert werden. Neben der Hersteilung von Flachenge- 
bilden konnen pflasterartige Einzelkorper beliebiger 
Form und GroBe mit und ohne den Gelkorper umge- 35 
bende zusatzliche Haftflachen angefertigt werden. Dar- 
iiberhinaus sind spezielle Ausfiihrungen vorstellbar, wie 
das Einbringen von Aufnahmemulden zur Wirkstoffauf- 
nahme, die Kombination mit anderen Materialien, urn 
beispielsweise beim Allergietest eine zusatzliche me- 40 
chanische Hautmarkierung zu erreichen. 

Der Gelkorper wird ublicherweise auf der hautabge- 
wandten Seite durch das Flachengebilde abgedeckt, 
welches bei der Polymerisation des Gelkorpers als Un- 
terlage zur Aufnahme der Reaktionsmischung diente. 45 
Derartige Gebilde konnen in beliebiger Weise aus dem 
Material gestaltet sein, wie es fiir Hersteilung und An- 
wendung am giinstigten ist Zur Auswahl steht eine brei- 
te Palette von gewebten oder ungewebten Texulien so- 
wie geschlossenzellig geschaumten oder kompakten 50 
Kunststoffbahnen mit oder ohne hypoallergene Haft- 
klebstoffbeschichtung, die einzeln oder in Kombination 
mit dem Gelkorper wahrend der Hersteilung in Verbin- 
dung gebracht werden. Sie durfen sich vor und wahrend 
der Applikation nicht unbeabsichtigt vom Gelkorper 55 
losen, mussen ausreichend flexibel sein und in der Regel 
transparent oder zumindest transluzent 

Die hautzugewandte Seite des Gelkorpers wird bis 
zum Gebrauch mittels einer antiadhasiven Papier- oder 
Folienbahn abgedeckt 60 

Die Erfindung soil nachstehend an einigen Beispielen 
erlautert werden. 

Beispiel 1 

65 

Eine typische Anwendung des erfindungsgemaBen 
Gelkorpers ist die Verwendung in einem Testpfiaster 
zur Prufungvon Kontaktallergenen. 
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In einer in gleichformigen Schritten arbeitenden elek- 
tronisch gesteuerten Vorrichtung mit Transporteinheit 
wird ein Pflasterkorper vorbereitet, der uber eine fur 
den Gelkorper vorgesehene KLavitat verfQgt und folgen- 
den Aufbau besitzt Der Pflasterkorper wird zusammen- 
gesetzt aus einer hautvertraglich haftklebstoffbeschich- 
teten flexiblen Tragerschicht — beispielsweise einer 
PE-Folie mit einer Materialdicke von 150 u.m, wie sie 
durch die Firma Medifix (GB) angeboten wird — mit 
einem auf die klebende Seite aufgesetzten Ring von 
2 mm Hohe und 18 bzw. 22 mm Durchmesser aus PE- 
Schaum (Fa. Vito Irmen). In die durch Tragerschicht und 
Schaumring gebildete Kavitat wird mittels einer Dosier- 
einrichtung die auf die Schrittbewegung der Transport- 
vorrichtung rheologisch eingestellte Reaktionslosung 
gefullt, die die nachfolgende Zusammensetzung hat und 
unter LichtabschluB zuvor in einem EdelstahlgefaB mit 
etwa doppeltem Rauminhalt des aufzunehmenden Vo- 
iumens unter inniger Durchmischung aufbereitet wurde 
(Angaben in Masseteilen): 

1 00 Acrylsaure, stabilisiert mit 0,05 

Masseteilen Hydrochinonmethylether 
(rein) 

3,5 Photoinitiator, Irgacure 1 84 (Ciba Geigy) 
280 Glycerol (86%) 

1 30 entionisiertes Wasser 

59 Coinitiator ; Triethanolamin (rein) 

5,3 Vernetzer, Triethylenglycoldimethacrylat 
(rein) 

3,0 Polyacrylsaure (Goodrite K702, 25% in 

Wasser, Mr = 240 000) 
1 0 Viskositatsregler ; Amylopektin 

(aufgeschlossen) 

In der anschlieBenden UV-Belichtungsstrecke, be- 
stuckt mit UV 400 H-Strahlern der Fa. Honle, wird die 
Reaktionsmischung fur eine Dauer von ca. 80 Sekunden 
polymerisiert Nach Verlassen der UV-Strecke wird die 
klebrige Bahnoberseite mit einer silikonisierten Kunst- 
stoffbahn (z. B. Perlasic-LF; Fa. Papierfabrik Perlen, 
Schweiz) abgedeckt und die kompletten Pflaster so aus- 
gestanzt (Durchmesser 50 mm), daB der Gelkorper mit- 
tig sitzt Nachfolgend wurde die praktische Eignung er- 
mittelt: 

Die Pflaster wurden fur entsprechend ausgewahlte, 
bekanntermaBen sensibilisierte Personen zum Test mit 
folgenden Kontaktallergika belegt und nach ca. 20 min 
Absorptionszeit fiir die Fliissigkeiten maximal 24 Stun- 
den appliziert: 

— Nickelsulfat, 5% in Wasser, ca. 0,01 ml mittig aufge- 
tropft 

— Perubalsam, 25% in Athanol, ca. 0,01 ml mittig aufge- 
tropft 

— frische Pflanzenteile (Arnika), angerieben, ca. 
2x6 mm 2 aufgesetzt 

— Kaninchenhaar, ca. 10 Stuck aufgesetzt 

— zum Vergleich ohne Testsubstanz 

Auch wenn sich die Hautreaktionen oft erst im Zeit- 
raum von bis zu 3Tagen nach Abnahme der Testpfiaster 
entfalten, waren doch im Falle des Kontaktes mit Nik- 
kelsulfat und Kaninchenhaar schon wenige Stunden 
nach Kontakt durch die Testpersonen selbst sichtbare 
Hautreaktionen zu beobachten, was im Falle einer un- 
durchsichtigen Abdeckung nicht moglich gewescn ware. 
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Nach Abnahme der Testpflaster war der Gelkorper 
noch klebrig. Geringe Ruckstande auf der Haut im au- 
Beren Randbereich des Tragermaterials waren mittels 
Athanol leicht zu entfernen. 

Eine leichte Hautreaktion (Rotung) im Gelbereich 5 
wurde nur in einem Fall beobachtet, bei dem allerdings 
auch die entsprechende Reizung im ubrigen Areal der 
Abdeckung durch den Klebrand auftrat 

Beispiel 2 10 

Wie in Beispiel 1 wird der in Schritten arbeitenden 
Vorrichtung mit Transporteinheit eine transparente 
Polymerbahn aus PE mit einer einseitigen hypoallerge- 
nen Haftklebstoffbeschichtung zugefuhrt Jedoch wird 15 
diesmal die ICavitat zur Aufnahme des Gelkorpers 
durch thermische Verformung mit einer Tiefe von 
2,5 mm geformt 

In diese Kavitat wird eine Reaktionslosung dosiert, 
die die foigende Zusammensetzung hat und wie in Bei- 20 
spiel 1 aufbereitet wurde (Angaben in Masseteilen): 

1 00 Acrylsaure, stabilisiert mit 0,05 

Masseteilen Hydrochinonmethylether 
(rein) 25 
300 Glycerol (86%) 

150 entionisiertes Wasser 

3,5 Photoinitiator, Darocur 1 1 73 (Ciba Geigy) 
58,8 Coinitiator; Triethanolamin (rein) 
5,3 Vernetzer; Triethylenglycoldimethacrylat 
(rein) 

3,0 Polyacrylsaure (Goodrite K702, 25% in 
Wasser) 

9,5 Viskositatsregler; Amylopektin 35 
(aufgeschlossen) 

Wie in Beispiel 1 wird die Reaktionsmischung fur eine 
Dauer von ca. 70 Sekunden polymerisiert, anschlieBend 
die Bahnoberseite abgedeckt und anschlieBend die Pfla- 40 
ster ausgeschnitten (Durchmesser 45 mm). 

Die Pflaster wurden analog wie im Beispiel 1 getestet 
und es wurden die gleichen Ergebnisse erzielt 

Beispiel 3 45 

Wie in Beispiel 1 bzw. 2 wird der genannten Vorrich- 
tung eine flexible transparente Polymerbahn aus Poly- 
ethylen zugefuhrt. Zunachst wird das zwischen den Ein- 
schnitten befindliche silikonisierte Abdeckpapier gleich- 50 
maBig nach oben abgezogen. Auf die haftklebstoffbe- 
schichtete Flache der PE-Folie wird eine textile Vlies- 
bahn auf Basis von Viskosefasern (Norafin, 35g/m 2 , 
Verband- und Vliesstoffe Wiesenbad GmbH) abgerollt 
und aufgedruckt Auf dieses Vlies wird die das Hydrogel 55 
bildende Reaktionsmischung aufgetragen und verteilt 
Die Reaktionsmischung ist rheologisch so eingestellt, 
daB die erforderliche Schichtdicke des Gelkorpers von 
etwa 1,6 mm erreicht wird. Die Zusammensetzung ent- 
spricht der von Beispiel 2. 60 

In der UV-Belichtungsstrecke wird die Reaktionsmi- 
schung fur eine Dauer von ca. 105 Sekunden belichtet 
und polymerisiert Nach Verlassen der UV-Strecke wird 
die klebrige Geloberseite mit einer silikonisierten 
Kunststoffbahn (z. B. Perlasic-LF; Fa. Papierfabrik Per- 65 
len, Schweiz) abgedeckt. Mittels eines Messerschnitts 
werden im Abstand von 35 mm transparente Pflaster- 
korper (30 mm Durchmesser) bis auf die silikonisierte 
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Kunststoffbahn ausgeschnitten und der verbleibende 
Rest abgezogen. Die silikonisierte Bahn mit den darauf 
haftenden Pflastern wird nach Bedarf konfektioniert. 

Die Pflaster wurden analog wie im Beispiel 1 getestet, 
wobei in den Ergebnissen im Vergleich zu Beispiel 1 
foigende Veranderungen aufgetreten sind. 

Die sehr viel mildere Haftung des Gels auf der Haut 
gegenuber der in den obigen Beispielen zur zusatzlichen 
Fixierung mitverwendeten Qblichen Haftklebstoffbe- 
schichtung bewirkte, daB im Haftbereich die sonst nach 
dem Abziehen ublichen unspezifischen Hautreaktionen 
ausblieben. Das selbstklebende Gel beansprucht die 
Haut beim Abziehen praktisch nicht Das eigentliche 
Testziei wurde nicht storend uberdeckt. 

Beispiel 4 

Analog wie im Beispiel 3 wird ein Pflaster ohne auBe- 
ren Haftrand hergestelit, jedoch mit dem Unterschied, 
daB statt PE-Folie als Tragermaterial ein haftklebstoff- 
beschichtetes Vlies benutzt wird, wie es unter der Ty- 
penbezeichnung 5021 von der Firma Norgesplaster 
(Norwegen) angeboten wird und mit dem Unterschied, 
daB dieses Pflaster eine viereckige Form mit abgerunde- 
ten Ecken der Abmessung 60 mm x 1 80 mm besitzt. 

Dieses Pflaster wird etwa 5 Minuten vor der Applika- 
tion mit einer Wirkstoffgabe von 100 mg Ibuprofen 
(15%ige Losung) auf die Gelseite beaufschlagt und in 
der ublichen Weise, z, B. zur Behandlung entzQndlicher 
rheumatischer Erkrankungen der Wirbelsaule, iiber die 
betroffene Stelle fur eine Tragzeit von mindestens 24 
Stunden geklebt. Im Abstand von 6 bis 12 Stunden wird 
iiber die auBere Vliesschicht die Wirkstoffmenge aufge- 
frischt 

Beispiel 5 

Analog wie in Beispiel 4 wird ein rundes Pflaster von 
35 mm Durchmesser mit Silicea D4 (alkoholische L6- 
sung) beaufschlagt, um ein Oberbein auf dem FuBrflk- 
ken eines Patienten homdopathisch zu behandeln. Mit 
einer Anfangsgabe von 0,08 ml Losung uber die auBere 
Vliesbahn wird das Pflaster auf die entsprechende Stelle 
geklebt; taglich 2x wird eine Erganzungsdosis von 
0,03 ml gegeben. Ein Pflaster kann etwa 6 Tage getra- 
gen werden. Nach einer Pause von etwa 2 Stunden kann 
das nachste Pflaster in der obengenannten Art verab- 
reicht werden. 

Die auBere Anwendung wird ublicherweise durch 
orale Gaben unterstutzt. 

Patentanspruche 

1. Gelkorper zur percutanen Verabreichung, insbe- 
sondere von Medikamenten, auf der Basis von 
Acrylsaure, dadurch gekennzeichnet, daB dieser 
aus einer unter Normalbedingungen mit UV-Licht 
in situ polymerisierten Reaktionsmischung von in 
einer waBrig-polyolhaltigen Flussigkeit geldsten 
athylenisch ungesattigten Monomeren auf Acryl- 
saurebasis besteht 

2. Gelkorper nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die waBrig polyolhaltige Flussigkeit 
aus entionisiertem Wasser und darin gelosten 
Polyolen im Verhaltnis 1 : 0,5 bis 1 : 5 besteht und in 
dieser weitere Zusatze enthalten sincL 

3. Gelkorper nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die athylenisch ungesattigten 
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Monomere auf AcryJsaurebasis Acrylsaure und ih- 
re Derivate mit einer reJativen Molekulmasse bis 
zu 320 sind. 

4. Gelkorper nach einem der Anspriiche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Monomere auf 5 
AcryJsaurebasis mit Hydrochinonmethylether sta- 
bilisiert sind. 

5. Gelkorper nach einem der Anspriiche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, daB die weiteren Zusatze 
Initiatoren, Coinitiatoren, Vernetzer und Polyacryl- 10 
saure sind. 

6. Gelkorper nach einem der Anspriiche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Reaktionsmi- 
schung aus 

a) 100 Masseteilen athylenisch ungesatugter, 15 
stabiiisierter Monomere auf Acrylsaurebasis 
mit einer relativen Molekulmasse von 72 bis 
320 

b) 275 bis 600 Masseteilen einer wafirig-poly- 
olhaltigen Flussigkeit aus entionisiertem Was- 20 
ser und einem darin geldsten Polyol im Ver- 
haltnis 1 : 1,5 bis 1 :3, 

c) 0,1 bis 8 Masseteilen UV-Initiator, 

d) 12 bis 125 Masseteilen eines sekundaren 
Oder tertiaren Amins als Coinitiator, 25 

e) 2,5 bis 12,5 Masseteilen einer mehrfach un- 
gesattigten Verbindung als Vernetzer und 

f) 0,2 bis 10 Masseteilen Polyacrylsaure mit 
einer relativen Molekulmasse von 150 000 bis 
350 000 30 

besteht 

7. Gelkorper nach einem der Anspriiche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, daB das Polyol Glycerin 
ist. 

8. Gelkorper nach einem der Anspriiche 1 bis 7, 35 
dadurch gekennzeichnet, daB der Anteil des UV- In- 
itiators 0,5 bis 5 Masseteile betragt. 

9. Gelkorper nach einem der Anspriiche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Anteil des Amins 

45 bis 75 Masseteile betragt. 40 

10. Gelkorper nach einem der Anspriiche 1 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, daB das Amin Triethanol- 
amin ist. 

11. Gelkorper nach einem der Anspriiche 1 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Anteil des Ver- 45 
netzers 4,5 bis 6,5 Masseteile betragt. 

12. Gelkdrper nach einem der Anspriiche 1 bis 11, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Vernetzer Triet- 
hylenglycoldimethacrylat ist. 

13. Gelkorper nach einem der Anspriiche 1 bis 12, 50 
dadurch gekennzeichnet, daB der Anteil der Poly- 
acrylsaure 2 bis 5 Masseteile betragt. 

14. Gelkorper nach einem der Anspriiche 1 bis 13, 
dadurch gekennzeichnet, daB dieser als weitere Zu- 
satze Viskositatsregler, Geruchsbildner, Inhibito- 55 
ren, Elektrolyte, Bakteriostatika, Indikatoren, Far- 
bemittel, Komplexbildner, Puffer oder Vertraglich- 
keitsvermittler in einer Gesamtmenge bis zu 35 
Masseteilen enthalt. 

15. Gelkorper nach einem der Anspriiche 1 bis 14, 60 
dadurch gekennzeichnet, daB dieser textile Einla- 
gen enthalt 

16. Gelkorper nach einem der Anspriiche 1 bis 15, 
dadurch gekennzeichnet, daB dieser Aufnahmemul- 
den zur Inkorporation von Wirkstoffen enthalt. 65 

17. Gelkorper nach einem der Anspriiche 1 bis 16, 
dadurch gekennzeichnet, daB dieser auf der zur 
Haut zugewandten Seite mit Erhebungen oder dgl. 
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versehen ist, die wahrend der Applikation auf der 
Haut sichtbare Markierungen hervorrufen. 
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